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Flat textile product reinforced with polyamide. 
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© MIt Polyamid verfestigte textile Flachengebilde. 

&) Textile Flachengebilde, bei denen die Bindung der Fasern durch thermoplastische Poly amide erf olgt 

® ISS ^SS^^^ textilen Flachengebilde liegt darin, da* diese nach Gebrauch fur e.ne 

WieZeLndung geeignet sind. DarOber hinaus werden die bei der Herstellung der text,len Flachengeb de 

U^T^^^ Nachteile, zu beanstandenda GerOche und unerwunschte Zersetzungsprodukte, 

ausgeschlossen. 
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Die Erfindung bezieht sich auf textile Flachengebilde, die gebunden und ggf. kasch,ert and. We.terer 
Geoenstand der Erfindung sind Verfahren zu ihrer Herstellung sowie ihre Verwendung. 

Ett bekannt textile Flachengebilde z. B. fOr Fufibodenbelage, Wandteppiche o. a. nach ver^h.ede- 
oen ^ZZzLun. A.s Herste.lungsverfahren kommen z. B. die Technik des Webens, des W.rkens, 
des Nahwirkens, des Tuftens, des Nadelns oder des Ondulierens in Frage. u Qmic „ hBr 

Charakteristsch fur textile Flachengebilde ist ihr Aufbau aus Material unterschiedl.cher chemscher 
HerkunrwXhin ist ihnen gemeinsarr, da* sis zur Bindung, Verfestigung, Verstarkung sow, zur 
Ootimierung von Gebrauchseigenschaften eine Beschichtung bzw. Appretur benotigen. 

Am BeLTel eines getufteten Teppichs sollen Konstruktion und Materialaufbau diskubert warden 

Tn g ^ ufteter Teppich besteht vorwiegend aus einem z. B. Polyamid-Polmaterial, einem Prmartrager 
mpi^^oSlfintoBrn (seltener Polyester), einer Beschichtung fur Grundstrich und Kaschierung auf 

Ba2 carbox S ^ * "* < IW * |f U * ) Und t^T 

fras^^ ASLnfl8«chu1zrnittel u.a.) versetzt sind. Altemativ zur Kasch.erung kann «ne Schaum- 
BelcThtung auf Basis von Styro. Butadien-Copolymeren in Verbindung mit Vu.kan,sat,onsh,lfsm,tte,n, 
Fullstoffen, Additiven verwendet werden. . . n . 

Andere Bindemittel z. B. auf Basis von Isocyanat/Polydiol, Bitumen, Polyolef.nen. sind bekannt. 

Sie legend eingesetzten Bindemittel auf Basis von Copolymerdispersionen aus u. a. Styrol und 
Bi.tadien enthalten qeringe Restmengen flUchtiger Anteile in Form von Kohlenwasserstoffen 

Fur el Senium Cckenbeschichtung warden Vu.kanisationshilfsmittel benotigt, die beim Vulkams.eren 
Spa^d'te blden Die flOchtigen AnLe und Spaltprodukte konnen geruch.ich wahrnehmbar sem und 
hPim Endverbraucher zu Geruchsbelastigungen fuhren. . 

BadM dur* d» gaschildartaa Aufbau .us Ma.rial »ul urUarSChisdlicha, cbsmis*., Bass s,nd 
<J£tZ*£. »x«l.n Fl.cheng.bild. sin«, H.cclina-V.d.h.an nich. zufuh.b,,. S,e mussan 

In dem Beqriff "verfestigen" sind nicht nur .lie MaBnahmen einbezogen, d.e zur mechan.schen 

Dic=*»S,»" Id a.^^in.c.bo.s.ur.n b». die dar.us abgeleB.ten Lacme ode, Mischun- 
nen derselben. Besonders bevorzugt sind hierbei Copolyam.de. 

irSraeht kommen Dirnina und Dicarbonsaur.n mil elnam Kohl.n.loflgaruB »on a bis C, 
JugsSl b™ besonda. bavoiiug, a bis C„; das »«e,.n a ,p„,,,me,.-A™,ban»u,,n 

saure, DodekandisSure und Dimerfettsauren. r= nm i a rtam I aurinlactam 

De zur Herstellung von (Co)Polyamiden verwendeten Lactams sind z. B- Caproiactam, Launnlactam 

und die daraus abgeleiteten alpha.omega-Aminocarbonsauren w,e z^ B. Aminoundekansaure. 

Die erfindungsgemaS eingesetzten (Co)Polyamide sowie ihre Herstellung smd bekannt (DE- PSS 12 53 

44S 5 94 233 19 30 758, 23 24 160; DE-OSS 25 09 791. 34 41 708; US-PSS 3 515 702 4 66 1 585) 

Die Schme.zpunkte der verwendeten (Co)Polyamide weisen einen Wert von maximal 170 C auf, 

o.n Ma sen auf d textilen Flachengebilde aufgebracht werden. Die Pasten konnen gegebenenfalls ,n 
IZZZ ZTvTsL Es ist'auch m5g,ich. da C die Beschichtung aus einer Kombmation der 
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ganannten Anwendungsformen bestent. Die Erfindung ist iedoch nicht auf die vorgenannten An.endungs- 
,Orm F e 0 n r b d e ie C VeSestigung werden die erfindungsgemaflen Mitte, bevorzugt a, Paste - Kompa* oder in 
geschaumter Form eingesetzt ,r«\D rt iw am iri Pnlv^r Wasser Verdickungsmittel und Disperga- 

Beschichtungspasten mit 20 bis 40 Gew,% (Co . po|vamide liegt im Bereich von 10 bis 500 

vorzugsweise 5 bts 8 Gew.-/o, weicnm^.o Wasse r Der Anteil an Wasser ist so zu 

weise 1 000 bis 1 500 mPas.s, Qeschaum t zur Verfestigung des Polmaterials, zur Kapillar- 

appliziert werden. . liftnt fUr den Qrundstrich im Bereich von 75 bis 300 g/m 2 , 

^^rrioT S^F£ 'TS^^^TL^^ von 50 bis 250 g/m* 
~ IS e * i l£ g^.^stoff erlorderiic, Ais Feststoff wird derjenige Antei, der Paste 
bezeichnet, der beim Trocknungsvorgang sich nich t vwfluch Jgt Tuttingteppichs verteilt. 

(Schaummischgerate) verwendet werden. uie Mirnrdy Kaschiermaterial auf den beschichteten, 

vorgeheizten Teppicn kalandnen. rur uw>unu 7ll ^liches Bindemittel auf eines der beiden 

d« T.ppicnbod.n, und d.m z™wd», «„d /JT» "»n Wv" Foil. od. ge,*mol»„ 

„,,„,*„ "^ 1 ^ k ^£ lT K ,r ,S,»,L is Es «, 

D» ^ngsg.mM.n M,»n.hn,«, «>*" S^^SSTSS^^Sten ™««ng.b,ld. 
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Recycling zugettihrt werden konnen. Auf diese Weise ist es moglich, gebrauchte textile Bodenbelage 
bekannten Verfahren (Zerkleinern, Granulieren) umzuarbeiten und wiederzuverwenden. 
Die nachstehenden Parameter wurden mit Hilfe der folgenden Verfahren ermittelt. 

5 Beispiel 

A. Beschichtungspaste fur die Herstellung eines getufteten textilen Bodenbelags. 



Gewichtsteile 

Wasser 

440,00 

Verdickungsmittel 1) 

6,00 

Dispergator 2 ' 

120,00 

p-Toluolsulfonsaureamid 

60,00 

Polyurethanacrylat 3 * 

1,66 

Copolyamidpulver 4 * 

280,00 

Polyethylenoxid 5) 

40,00 


1 > = TANAPRINT R ST 170 ( Natrium poly aery lat - Fa. Sybron, Ede, 

20 NL) 

2 > = ATESYNTH R HSE 69 (Ethylencxid-Fettsaure - Fa. Dr. Th. 

Bohme, Geretsried, DE) 

3 > = COLLACRAL R SK (Polyurethanacrylat - Fa. BASF AG, 
Ludwigshafen, DE) 

25 A) = VESTAMELT R 350 P1 (Copolyamid aus 40 Gew.-% 

Laurinlactam, 30 Gew.-% Caprolactam, 30 Gew.-% AH-Salz; ij re i 
1 ,5; KomgroOe: 10 - 80 am - Fa. Huts AG, Marl, DE) 
5 >' = MIRAPLAST* 5147 (Polyethylenoxid (1 Gew.-%ige waflrige 
Losung), Molekulargewicht: 2 000 000 - Fa. Dr. Th. Bohme, 

30 Geretsried, DE) 
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B. Beschichtung eines Tuftingteppichs 

Die unter A. beschriebene Beschichtungspaste wird mittels eines Schaummischgerates (Mixer) auf den 
Vorstrichtisch einer technisch ublichen Beschichtungsanlage befordert. 

Die uber diesen Tisch unter einer Rundrakel durchlaufende textile Tuftingware (Schlmgenware; Po ge- 
wicht: 400 g/m 2 ; Polmaterial: Polyamid; Primartragermateriat: Polypropylen) nimmt bei gegebener Rakelein- 
stellung 520 g/m 2 (entsprechend 175 g/m 2 Feststoff) Beschichtungspaste auf. 

Nachgeschaltete Verreibewalzen massieren die Beschichtungspaste in den Teppichrucken ein^ 

Anschlieflend wird in den Trockenkammern der Beschichtungsanlage das Wasser aus der Paste 
verdunstet und oberhalb der Schmelztemperatur des Copolyamids gesintert, wobei die textilen Rohstoffe 
miteinander verbunden werden. 

Gleichzeitig werden Polmaterial und Primartrager so miteinander verklebt, daC die erforderhche Schnitt- 

kantenfestigkeit erzielt wird. v^^iei/M* 
Ein so beschichteter textiler Bodenbelag besitzt bereits die benot.gten E.genschaften fOr Verschle.Bfe- 
stigkeit und kann vollflachig verklebt Oder auf sog. Underlays verspannt, verlegt werden. 

C. Kaschieren eines Zweitriickens 

Der gemaC B. verfestigte Tuftingteppich wird in einem 2. Verfahrensschritt einem Kalander mit 
vorgeschaltetem Infrarotheizfeld zugefuhrt. , 

Gleichzeitig wird das zu kaschierende Material (Polyamid-Nahvl.es; Flachengewicht. 200 g/m ) mit 
Copolyamidpulver (40 Gew,% Laurinlactam, 30 Gew,% Caprolactam, 30 Gew.-% AH-Salz; W 1.5, 
KorngroBe 200 - 500 urn -) bestreut (150 g/m*). gesintert und anschlieBend e.nem Kalander zugefuhrt. 
Beide Materialien werden zwischen den Kalanderwalzen durch Verpressen miteinander v ® rbu " d9 "- 

Nach AbkUhlen des Verbundes auf unterhalb der Schmelztemperatur des Copolyamids ist die erforderl.- 
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che Laminatfestigkeit von > 40 N/5 cm Prufstreifen (DIN 53 278) gewahrleistet. 

PatentansprUche 

5 1. Textile Flachengebilde, 
dadurch gekennzeichnet, 

da/i die Fasern durch thermoplastische Polyamide verfestigt sind. 

2. Textile Flachengebilde nach Anspruch 1, 
w dadurch gekennzeichnet, 

daJ3 die thermoplastischen Polyamide aus Copolyamiden bestehen. 

3. Textile Flachengebilde nach Anspruch 1 und 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

75 daJ3 die Copolyamide etnen Schmelzpunkt von nicht gro/Jer als 170 ' C besitzen. 

4. Textile Flachengebilde nach Anspruch 1 und 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

da/i die Copolyamide vorzugsweise einen Schmelzpunkt von nicht grower als 140 * C besitzen. 

20 

5. Textile Flachengebilde nach den Anspriichen 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

daJ3 die thermoplastischen Polyamide in Form von wa/Jrigen Pasten verwendet werden. 

25 6. Textile Flachengebilde nach den Anspriichen 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

daJ3 die waCrigen Pasten in geschaumter Form zur Anwendung kommen. 

7. Textile Flachengebilde nach den Anspruchen 1 bis 4, 
30 dadurch gekennzeichnet, 

da/J die thermoplastischen Polyamide in Pulverform verarbeitet werden. 

8. Verfahren zur Herstellung von textilen Flachengebilden gemafi den AnsprUchen 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

35 daj3 die Fasern mit thermoplastischem Polyamid gebunden werden. 

9. Verfahren zur Herstellung von textilen Flachengebilden gemafi Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

da/i das Bindemittel als Paste, kompakt und/oder in geschaumter Form, aufgetragen wird. 

40 

10. Verfahren zur Herstellung von textilen Flachengebilden nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

da/i das Bindemittel als Pulver aufgebracht wird. 

45 11. Verwendung der textilen Flachengebilde gemafi den Anspruchen 1 bis 10 als Bodenbelage, 
kleidungen oder Automobilteppiche. 
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